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(54) Composition de maquillage ou de soin ne migrant pas, contenant un organopolysiloxane 
solide elastomere et une phase grasse 



(57) L'invention se rapport e a une composition ne 
migrant pas, contenant un organopolysiloxane elasto- 
merique solide partiellement reticule et une phase gras- 
se renfermant au moins une huiie non volatile et au 



moins une cire. Cette composition est plus speciale- 
ment destinee au soin ou maquillage des levres et du 
visage. Cette composition est douce a I'application, 
s'etale facilement, est non-collante et n'est pas desse- 
chante pour la peau et les levres. 
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Description 

La presente invention se rapporte a une composition de soin et/ou de maquillage de la peau et/ou des levres des 
etres humains. et en particulier a un rouge a levres ou un fond de teint. sous forme de stick, de coupelle ou de creme 
5 contenant un organopolysiloxane. 

Les compositions de rouge a levres et de fond de teint connues comprennent generalement des corps gras tels 
que des huiles, des composes pateux et des cires, ainsi qu'une phase particulate generalement composee de charges 
et de pigments. 

Dans les rouges a levres classiques, les huiles conferent une grande partie des proprietes de ces rouges, telles 
io que la facilite d'appltcation, le glissant, la brillance. En outre, la majeur partie de ces huiles et notamment les huiles 
vegetates conferent aux rouges des proprietes traitantes. II en est de meme pour les fonds de teint. 

Malheureusement ces compositions de maquillage, lorsqu'elles sont appliquees sur la peau ou les levres, et no- 
tamment les pigments de ces compositions ont tendance a migrer c'est-a-dire a se propager a I'interieur des rides et 
des riduies de la peau qui entourent les levres et tes yeux, entrainant un effet inesthetique. L'apparition de ces traces 
*s a tendance a ecarter certaines femmes de ('utilisation de ce type de maquillage. 

La presente invention a justement pour objet une composition de soin ou de maquillage permettant de remedier 
a ces inconvenienis et permettant en particulier I'obtention d'un film ne migrant pas et presentant des proprietes cos- 
metiques comme notamment des proprietes de glissant, de non tiraillement et de non dessechement des levres ou 
de la peau. 

20 L'invention s'applique non seulement aux produits de maquillage des levres mais aussi aux produits de soin et/ 

ou de traitement des levres, ainsi qu'aux produits de maquillage, de soin et/ou de traitement de la peau. 

De facon plus precise, l'invention a pour objet une composition de maquillage ou de soin ne migrant pas, contenant 
au moins un organopolysiloxane elastomerique solide au moins partiellement reticule, comme geiifiant, associe a une 
phase grasse renfermant au moins une huile et au moins une cire, et une charge particulate. 

25 Par « elastomerique » on entend un materiau souple, deformable ayant des proprietes viscoelastiques et notam- 

ment la consistance d'une eponge ou d'une sphere souple. 

Les organopolysiloxanes elastomeriques de la composition de l'invention presentent un remarquable pouvoir ge- 
iifiant d'huile. Us ne sont pas dessechants pour la peau et apportent de bonnes proprietes cosmetiques. Ces nouveaux 
elastomeres conduisent a des compositions confortables a I'application, douces et non collantes au toucher Cette 

30 douceur est due, d'une part a la texture des organopolysiloxanes et, d'autre part a leurs proprietes comparables a 
ceiles de microeponges piegeant les huiles. En outre, grace au piegeage des huiles dans I'organopolysiloxane, les 
compositions de l'invention ne migrent plus dans les riduies et les rides de la peau. meme lorsqu'elles contiennent des 
huiles traitantes. 

Les compositions de ('invention peuvent se presenter sous forme de pate, de solide, de creme. Elles peuvent etre 
35 une emulsion huile-dans-eau ou eau-dans-huile, un gel anhydre, solide ou souple. 

Les organopolysiloxanes elastomeriques conformes a l'invention sont partiellement ou totalement reticules et de 
structure tridimensionnelle. Indus dans une phase grasse, ils se transformed, selon le taux de phase grasse utilise, 
d'un produit d'aspect spongieux lorsqu'ils sont utilises en presence de faibles teneurs en phase grasse en un gel 
homogene. en presence de quantites de phase grasse plus elevees. La gelification de la phase grasse par ces elas- 
io tomeres peut etre totale ou partielle. 

Les elastomeres de ('invention sont vehicules generalement sous forme de gel constitue d'un organopolysiloxane 
elastomere de structure tridimensionnelle, incluant au moins une huile hydrocarbonee et/ou une huile siliconee. 

Les organopolysiloxanes elastomeriques selon l'invention peuvent etre choisis parmi les polymeres reticules de- 
ems dans la demande EP-A-G295886. Selon cette demande : ils sont obtenus par reaction d'addition et de reticulation, 
45 en presence d'un catalyseur du type piatine, d'au moins : 

(a) un organopolysiloxane ayant au moins deux groupes alcenyle inferieurs en C 2 a C 6 par molecule ; et 

(b) un organopolysiloxane ayanl au moins deux alomes d'hydrogene lies a un atome de silicium par molecule. 




Les organopolysiloxanes elastomeriques selon l'invention peuvent aussi etre choisis parmi ceux decrits dans le 
brevet US 5.266.321. Selon ce brevet, ils sont choisis notamment parmi : 

i) les organopolysiloxanes comprenant des motifs R 2 SiO et RSi0 1 5 et eventuellement des motifs R 3 SiO 0 5 et/ou 
Si0 2 dans lesquels les radicaux R, independamment les uns des autres, represented un hydrogene, un alkyle tel 
que methyle, ethyle ou propyle. un aryte tel que phenyle ou toiyle, un groupe aliphatique insature tel que vinyle, 
le rapport en poids des motifs R 2 SiO sur les motifs RSiC^ 5 allani de 1/1 a 30/1 : 

ii) les organopolysiloxanes insolubles et gonflables dans I'huile de silicone, obtenus par addition d'un organohy- 
drogenopolysiloxane (1) et d'un organopolysiloxane (2) ayant des groupes aliphatiques insatures de telle sort 
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que la quantite d'hydrogene ou de groupes aliphatiques insatures dans respectivement (1) et (2) soit comprise 
entre 1 et 20% mol lorsque I'organopolysiloxane est non-cyclique et entre 1 et 50% mol lorsque I'organopolysi- 
loxane est cyclique. 

5 Les organopolysiloxanes de la composition de ('invention sont par exemple ceux commercialises sous les noms 

KSG6 de Shin-Etsu. Trefil E-505C ou Trefil E-506C de Dow-Coming : Gransil de Grant Industries (SR-C YC. SR DMFlO, 
SR-DC556) : ou ceux commercialises sous forme de gels deja constitues (KSG15, KSG17, KSG16, KSG18 de Shin- 
Etsu, Gransil SR 5CYC gel : Gransil SR DMF 10 gel, Gransil SR DC556 gel. SF 1204 et JK 113 de General Electric. 
On peut aussi utiliser un melange de ces produits commerciaux. 
io De facon preierentielle : I'organopolysiloxane est present dans le melange organo-polysiloxane/phase grasse sous 

forme d'un gel plus ou moins homogene a une concentration altani de 0,3 a 40 % du poids total de la composition. De 
preference Telastomere represente, en matiere active, de 0, 1 a 20% dans la composition et de preference de 0,3 a 1 5%. 

La phase grasse peut etre quelconque ; elie contient des huiles (produits fluides a temperature ambiante) qui 
peuvent etres des huiles siliconees, fluorees, fluorosiliconees, hydrocarbon ees eventuellement partiellement silico- 
ns nees. La meilleure geiification est realisee avec les huiles siliconees ou partiellement siliconees, des huiles apolaires 
et peu polaires ei quelques huiles polaires qui ne nuisent pas a la stabilite du systeme. Ces huiles sont notamment 
determtnees en fonction de leurs parametres de solubilite definis dans I'espace de Hansen. 

En particulier la composition de I'invention comprend des huiles non voiatiles classiquement utilisees dans le 
domaine d'application envisage et des cires. 
20 Comme huiles non voiatiles ulilisables dans I'invention, on peut citer notamment : 

les huiles hydrocarbonees d'origine animale telles que le perhydrosqualene ; 

les huiles hydrocarbonees vegetales telles que les triglycerides liquides d'acides gras, par exemple les huiles de 

toumesol, de mais : de soja, de courge, de pepins de raisin, de sesame, de noisette, d'abricot, de macadamia, de 
25 ricin, d'avocat. les triglycerides des acidcs capryliquc/caprique comme ceux vendus par la societe Stearineries 

Dubois ou ceux vendus sous les denominations Miglyol 810, 81 2 et 81 S par la societe Dynamit Nobel ; 

les huiles de formule R 9 COOR 10 dans laquelle R 9 represente le reste d'un acide gras superieur comportant de 7 

a 19 atomes de carbone et R 10 represente une chaine hydrocarbonee ramifiee contenant de 3 a 20 atomes de 

carbone comme par exemple I'huile de Purceliin ; 
30 - les hydrocarbures lineaires ou ramifies, d'origine minerale ou synthetique tels que les huiles de paraffine non 

voiatiles et leurs derives, la vaseline, les polydecenes. te polyisobutene hydrogene tel que le parleam; 

les esters et les ethers de synthese comme le myristate d'isopropyle, des octanoates. decanoates ou ricinoleates 

d'alcools ou de polyalcools ; 

des alcools gras comme I'actyl dodecanol ou I'alcool oleique ; 
35 - les huiles fluorees partiellement hydrocarbonees et/ou siliconees comme celle decrites dans le document JP-A- 
2-295912; 

ies huiles siliconees comme les polymethylsiloxanes non voiatiles lineaires (PDMS), liquides ou pateux a tempe- 
rature ambiante, les phenyl dimethicones, les phenyl trimethicones et les polymethylphenylsiloxanes ; 
leurs melanges. 

40 

Les huiles representent de 5 a 30% du poids total de la composition, de preference de 20 a 70% et mieux de 30 
a 50 %. En particulier, les huiles non voiatiles representent de 4 a 60% et mieux de 30 a 50% du poids total de la 
composition, les huiles voiatiles representant alors le complement. 

Les cires des compositions de ('invention sont des cires hydrocarbonees, fluorees ou siliconees ou des melanges 
de cires, qui peuvent etre solides ou semi-solides (sous forme d'une pate) a temperature ambiante. Ces cires peuvent 
etre d'origine vegetale, minerale, animale et/ou synthetique. En particulier, ces cires presentes une temperature de 
fusion superieure a 25 °C et mieux superteure a 45 °C. 

Les cires siliconees peuvent etre des cires comportant une structure siliconee el des motifs a une ou plusieurs 
chaines alkyle ou alcoxy pendantes et/ou en bout de structure siliconee, ces chaines etant lineaires ou ramifiees et 
so comportant de 10 a 45 atomes de carbone. Ces cires sont appelees respectivement des alkyldimethicones et des 
alcoxydimethtcones. Par ailleurs, ces chaines alkyle peuvent comporter une ou plusieurs fonctions ester. 

Parmi les cires de silicone utilisables dans I'invention, on peut citer la behenoxy dimethicone telle que celle vendue 
par Goldschmidt sous le nom Abil Wax 2440 ; la stearyl dimethicone telle que celle vendue par Dow Corning sous le 
nom DC 2503: la cetyl dimethicone telle que celle vendue par Goldschmidt sous le nom Abil Wax 9814 ; la stearyl 
55 methicone telle que celle vendue par Goldschmidt sous le nom Abil Wax 9809 : la O z ^-0 2 q alkyl dimethicone telle que 
celle vendue par Goldschmidt sous ie nom Abil Wax 9810 : la C^-C^ alkyl methicone telle que celle vendue par 
Goldschmidt sous le nom Abil Wax 9811 ; la stearoxy dimethicone telle que celle vendue par Goldschmidt sous le nom 
Abil Wax 2434 : la behenate dimethicone comme celle vendue par Rhone Poulenc sous le nom Myrasil Wax B. 
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Comme autres cires de silicone utilisables dans I'invention, on peut citer les copolymeres d'alkyl dimethicones. 
Ces copolymeres sont notamment ceux decrits dans les documents EP-A-527594, US-A-5 061 481 , US-A- 5397 566, 
EP-A-527594. On peut aussi citer les cires de silicones modifiees par des chaines fluorees comme celles decrites 
dans le document EP-A-661 042. 
s Comme autre cires utilisables dans I'invention, on peut citer les cires d'origine animate comme la lanoline, la cire 

d'abeille ; les cires vegetales telles que la cire de Carnauba ou de Candellila; les cires minerales, par exemple de 
paraffine, de lignite ou les cires microcristallineS: la ceresine ou I'ozokerite ; les cires synthetiques comme les cires de 
polyethylene. 

La nature des cires et des huiles ainsi que leurs quantites peuvent etre choisies de maniere variee par I'homme 
10 du metier afin de preparer une composition ayant les proprietes cosmetiques, et notamment la consistance ou la 
texture, souhaitees. 

En particulier, la presence d'une grande quantite de cires permet d'assurer une bonne resistance mecanique, 
notamment lorsque la composition se presente sous la forme d'un stick. 

D'une maniere generate, la composition peut comprendre de 1 a 50% du poids total de la composition de cire et 
75 de preference de 10 a 30%. 

La phase grasse peut. en plus des huiles et cires decrites precedemment, contenir une ou plusieurs huiles volatiles 
a temperature ambiante. Par huile volatile, on entend une huile susceptible de s'evaporer au contact de la peau ou 
des levres. 

Ces huiles volatiles peuvent etre des huiles hydrocarbonees, des huiles de silicones ou leurs melanges. Les sili- 
20 cones volatiles sont par exemple des silicones comportant une structure silicone lineaire et des motifs a chaine alkyle 
pendante et/ou en bout de structure silicone, ces chaines alkyle etant lineaires ou ramifiees et comportant de 3 a 10 
atomes de carbone. Les silicones volatiles a chaine alkyle presentent notamment la formule (1) suivante ; 

25 R , (CH 3 ) 2 SiO-{-Si-(CH3)R-0-} n .{-Si.(CH3) 2 0-j m -Si(CH3) 2 R- 

ou FT et FT sont independamment H, methyle ou une chaine ayant de 3 a 10 atomes de carbone, n et m etant des 
entiers allant de 0 a 10 a condition que si R' est hydrogene ou methyle, n est different de 0 et R° est une chaine alkyle 
de 3 a 10 atomes de carbone. Comme silicones volatiles alkylees utilisables dans ('invention, on peut citer les alkyl 
30 heptamethyltrisiloxanes avec un groupe alkyle en C 4 , C 5 , C 6 , C 7 et C 8 comme par exemple I'hexyl heptamethyltrisi- 
loxane de formule : (CH 3 )3-Si-0-Si(CH3)(C 6 H 13 )-0-Si(CH3)3 ; I'octyl heptamethyltrisiloxane de formule : (CH 3 ) 3 -Si-0- 
Si(CH 3 )(C 8 H l5 )-0-Si(CH 3 )3 ; et leurs melanges. 

Comme silicones volatiles utilisables dans I'invention, on peut encore citer les polydimethylsiloxanes a chame 
lineaire ayant de 2 a 6 atomes de siiicium. Ces silicones satisfont a la formule (1 ) avec m valant 0, n valant de 0 a 6 
35 et R' et R" representant simultanement CH 3 ou phenyle. On peut par exemple citer les methyl-polysiioxanes comme 
I'hexamethyldisiloxane, les methylphenyipolysiloxanes, les ethylpolysiloxanes, les ethylmethylpolysiloxanes, les ethyl- 
phenylpolysiloxanes, les hydroxymethylpolysiloxanes et leurs melanges 

Comme silicones volatiles, on peut aussi utiliser des silicones cycliques ayant de 3 a 7 motifs -R 1 R 2 SiO-, avec R 1 
et R 2 representant independamment H, methyle, ethyle ou phenyle. A titre d'exemple, on peut citer I'octamethylcyclo- 
40 pentasiloxane. le decamethylcyclopentasiloxane ou leurs melanges. 

Comme huiles volatiles hydrocarbonees utilisables dans I'invention, on peut citer les isoparaffines en C 3 a C 2 o 
comme I'isoparaffine en C 12 appele isododecane et I'isoparaffine en C 16 comme Tisohexadecane. 

La composition de I'invention peut encore comprendre tout additif usuellement utilise dans le domaine concerne, 
tel que des colorants hydrosolubles ou liposolubles, des antioxydants, des huiles essentielles. des conservateurs, des 
45 actifs cosmetiques ou dermatologiques, des hydratants, des vitamines, des acides gras essentiels, des filtres solaires 
lipophiles, despolymeres liposolubles notamment hydrocarbones telsque les polyalkylenes. Ces additifs peuvent etre 
presents dans la composition a raison de 0 a 20% du poids total de la composition et mieux de 0 a 10%. 

Bien entendu 1'homme du metier veillera a choisir les eventuels additifs complementaires et/ou leur quantite de 
telle maniere que les proprietes avantageuses de la composition selon ('invention ne soient pas, ou substantiellement 
50 pas, alterees par Padjonction envisagee. En particulier, ces additifs ne devront pas nuire a 1'homogeneite, la stabilite, 
le confort et a la « non migration » de la composition. 

Les compositions selon I'invention peuvent se presenter notamment sous la forme de stick ou baton, ou sous la 
forme de pate souple ou coulee, voire sous la forme d'un liquide huileux gelifie ou d'une creme. 

La composition selon I'invention peut se presenter sous la forme d'un produit colore de maquillage de la peau, en 
55 particulier un fond de teint, un fard a joues ou a paupieres : un anti-cernes ou de maquillage des levres comme un 
rouge a levres. Elle peut egalement se presenter sous forme non coloree, contenant eventuellement des actifs cos- 
metiques ou dermatologiques. Elles peuvent alors etre utitisees comme base de soin pour les levres (baumes a levres, 
protegeant les levres du froid et/ou du soleil et/ou du vent) ou base fixante a appliquer sur un rouge a levres classique. 
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La base fixante forme alors un film protecteur sur le film de rouge, qui en limite la migration. 

La composition de I'invention peut egalement se presenter sous la forme d'une composition dermatologique ou 
de soin de la peau. ou sous forme d'une composition de protection solaire. 

Bien entendu la composition de I'invention doit etre cosmetiquement ou dermatologiquement acceptable, a savoir 
5 non toxique et susceptible d'etre appliquee sur la peau ou les muqueuses (levres. interieur des paupieres) d'etre 
humains. 

De facon preferentielle, la composition de I'invention peut comprendre une phase particulate, generalement pre- 
sente a raison de 0 a 35 % du poids total de la composition, de preference de 5 a 25 %.. et qui peut comprendre des 
pigments et/ou des nacres et/ou des charges habituellement utilises dans les compositions cosmetiques. 

to Par pigments, il faut comprendre des particuies blanches ou colorees, minerates ou organiques, insolubles dans 

la cire et la silicone volatile, destinees a colorer et/ou opacifier la composition. Par charges, il faut comprendre des 
particuies incolores ou blanches, minerales ou de synthese, lamellaires ou non iamellaires. Par nacres, il faut com- 
prendre des particuies irisees, notamment produites par certains mollusques dans leur coquille ou bien synthetisees. 
Ces charges et nacres servent a modifier la texture de la composition ainsi que I'effet de matite/bril lance. 

is Les pigments peuvent etre presents dans la composition a raison de 0 a 25 % du poids de la composition finale, 

et de preference a raison de 5 a 1 5 %. Comme pigments mineraux utilisables dans I'invention, on peut citer les oxydes 
de titane, de zirconium ou de cerium ainsi que les oxydes de zinc, de fer ou de chrome et le bleu ferrique. Parmi les 
pigments organiques utilisables dans ('invention, on peut citer le noir de carbone, et les laques de baryum. strontium, 
calcium, aluminium. 

20 Les nacres peuvent etre presentes dans la composition a raison de 0 a 20 % du poids total de fa composition, de 

preference a un taux eleve de I'ordre de 8 a 1 5 %. Parmi les nacres utilisables dans I'invention, on peut citer le mica 
recouvert d'oxyde de titane, d'oxyde de fer, de pigment naturel ou d'oxychlorure de bismuth tel que le mica titane colore. 

Les charges peuvent etre presentes a raison de 0 a 35 % du poids total de la composition, de preference 5 a 15 
%. On peut notamment citer le talc, le mica, la silice, le kaolin, les poudres de Nylon (Orgasol notamment) et de 

25 polyethylene. Ic Teflon, I'amidon, le nitrure de bore : des microspheres de copolymeres telles que TExpancel (Nobel 
Industrie), le polytrap (Dow Corning) et les microbilles de resine de silicone (Tospearl de Toshiba, par exemple). 

De facon plus specifique, I'invention a pour objet un rouge a levres ou fond de teint anhydre sans migration, 
caracterise en ce qu'il contient au moins un organopolysiloxane au moins partiellement reticule solide elastomerique, 
comme gelifiant, associe a une phase grasse renfermant au moins une huile et au moins une cire, et une charge 

30 pigmentaire. 

La composition selon I'invention peut etre fabriquee par chauffage d'un ou plusieurs organopolysiloxanes elasto- 
meriques associes a une ou plusieurs huiles, une ou plusieurs cires. un ou plusieurs pigments, une ou plusieurs charges 
et/ou un ou plusieurs autres additifs a une temperature superieure a la temperature la plus elevee de fusion des cires, 
puis coulage du melange fondu dans un moule. Ce procede permet d'obtenir une composition sous forme solide de 
35 stick ou de coupelle. 

Elle peut aussi etre obtenue par extrusion comme decrit dans la demande EP-A-667 146. Ce procede consiste a 
malaxer la pate (cires + huiles + additifs + pigments) pendant le refroidissement pour creer dans la masse des zones 
d'ecrasement de la pate a I'aide d'un broyeur a cylindres ou d'un extrudeur-melangeur a vis. Ce procede permet I'ob- 
tention d'une composition sous forme de pate molle. 
40 L'invention a encore pour objet ('utilisation d'un organopolysiloxane elastomerique solide au moins partiellement 

reticule, comme gelifiant, dans une composition de maquillage ou de soin d'une zone de la peau ou des levres d'etres 
humains afin de diminuer la migration de ladite composition autour de ladite de zone ou des levres. 

L'invention a encore pour objet un procede pour limiter et/ou empecher la migration d'une composition de ma- 
quillage ou de soin de la peau ou des levres, consistant a introduce dans la composition au moms un organopolysi- 
•*5 loxane elastomerique solide au moins partiellement reticule. 

L'invention a encore pour objet un procede de traitement cosmetique ou dermatologique de la peau ou des levres 
d'etres humains, consistant a appliquer sur la peau ou les levres une composition cosmetique telle que definie ci- 
dessus. 

L'invention est illustree plus en detail dans I'exemple suivant. Les pourcentages sont donnes en poids. 
so 



Exemple 1 


Cire de polyethylene 


15 : 0% 


Organopolysiloxane reticule a 60% dans un PDMS non votatil (KSGS) 


10,0% 


Phenyl trimethicone (huile) 


25,0 % 


Stearyl dimethicone (pateux) 


30.0 % 


Lanoline 


10.0% 
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(suite) 



Ex mpl 1 

Pigments 



10.0' 



10 



15 



Cette composition est obtenue en faisant gonfler I'organopolysiloxane dans les huiles a temperature ambiante. 
On empate ensuite les pigments dans le gel obtenu, a 60°C, puis on broie le tout dans un broyeur tricylindre a tem- 
perature ambiante. On melange le broyat a la cire et au pateux, a 95°C, puis on coule dans un moule approprie. On 
obtient ainsi un stick do rouge a levres de texture agreable, s'etalant bien et ne migrant pas au cours du temps, apres 
son application sur les levres. Le film obtenu est satine. 

La composition Cl de I'exemple 1 a ete comparee avec une composition contre-exemple C2 contenant les memes 
ingredients que ceux de la composition C1 mais pas d'organopolysiloxane. Les compositions CI et C2 ont ete appli- 
quees par demi-levres par des estheticiennes. La composition C1 a ete jugee, par toutes les personnes testrices, 
comme migrant beaucoup moins que la composition C2, tout en presentant des proprietes cosmetiques similaires. 
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Revendications 

1. Composition de maquillage ou de soin sans migration, caracterisee en ce qu'elle contient au moins un organopo- 
lysiloxane soiide elastomerique au moins partiellement reticule, comme gelifiant, associe a une phase grasse 
renfermant au moins une huile et au moins une cire, et une charge particulate. 

2. Composition selon la revendication 1 ; caracterisee en ce que I'organopolysiloxane elastomerique est obtenu par 
reaction d'addition et de reticulation, en presence d'un catalyseur, d'au moins : 

(a) un organopolysiloxane ayant au moins deux groupes alcenyle inferieurs en C 2 a C 6 par molecule ; 

(b) un organopolysiloxane ayant au moins deux atomes d'hydrogene lies a un atome de silicium par molecule. 

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caracterisee en ce que I'organopolysiloxane est choisi parmi : 

i) les organopolysiloxanes comprenanl des motifs F^SiO et HS\0^ 5 et eventuellement des motifs R 3 SiO 0 5 
et/ou Si0 2 dans lesquels les radicaux R, independamment les uns des autres, represented un hydrogene, 
unalkyle, un aryle, un groupe aiiphatique insature, le rapport en poids des motifs I^SiO sur les motifs RSi0 li5 
allant de 1/1 a 30/1 ; 

ii) les organopolysiloxanes insolubles dans I'huile de silicone, obtenus par addition d'un organohydrogenopo- 
lysiloxane (1) et d'un organopolysiloxane (2) ayant des groupes aliphatiques insatures de telle sorte que la 
quantite d'hydrogene ou de groupes aliphatiques insatures dans respectivement (1) et (2) soit comprise entre 
1 et 20% mol lorsque I'organopolysiloxane est non-cyclique et entre 1 et 50% mol lorsque I'organopolysiloxane 
est cyclique. 

4. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que I'organopolysiloxane 
soiide elastomerique est present dans le melange organopolysiloxane elastomerique/phase grasse pour former 
un gel homogene dans une concentration allant de 0,3 a 40 % en poids. 

5. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que I'huile est une huile 
non volatile. 

6. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que I'huile est choisie 
parmi les huiles hydrocarbonees d'origine animale, vegetale ; les huiles de formule R 9 COOR 10 dans laquelle R 9 
represente le reste d'un acide gras superieur comportant de 7 a 19 atomes de carbone et R 10 represente une 
chame hydrocarbonee ramifiee contenant de 3 a 20 atomes de carbone ; les hydrocarbures lineaires ou ramifies 
d'origine minerale ou synthetique ; les alcools gras ; les esters et ethers de synthese ; les polymethylsiloxanes 
lineaires liquides ou pateux a temperature ambiante ; les phenyl dimethicones ; les phenyl trimethicones ; les 
polymethylphenyl siloxanes ; les huiles fluorees eventuellement partiellement hydrocarbonees et/ou siliconees ; 
et teurs melanges. 

7. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que I'huile represente 
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de 5 a 80% du poids total de la composition, de preference de 30 a 50%. 

8. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes. caracterisee en ce que la cire est choisie 
parmi les cires hydrocarbon ees, fluorees. siliconees et leurs melanges. 

5 

9. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que la cire est presente 
a raison de 1 a 50 % du poids total de la composition, de preference 10 a 30 %. 

10. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase particulate est presente 
w a raison de 0 a 35 % du poids total de la composition, de preference 5 a 25 %. 

11. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle se presente sous la forme de 
stick ou baton, de pate souple ou coulee, ou d'une creme ou d'un gel. 

is 12. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle contient, en outre, au moins 
un actif cosmetique ou dermatologique. . 

13. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle se presente sous forme d'une 
composition de fond de teint, de fard a joues ou a paupieres, anti-cernes, d'un rouge a levres, d'une base de soin 

20 ou d'une base fixanle pour les levres, d'un produil dermatologique ou de soin de la peau ou d'une composition de 

protection sola ire. 

14. Rouge a levres ou fond de teint anhydre sans migration, caracterise en ce qu'il contient au moins un organopoly- 
siloxane solide elastomerique au moins partiellement reticule, comme gelifiant, associe a une phase grasse ren- 

2S fermant au moins une huile et au moins une cire, et une charge particulate. 

15. Utilisation d'un organopolysiloxane solide elastomerique au moins partiellement reticule, comme gelifiant, dans 
une composition de maquillage ou de soin d'une zone de la peau ou des levres d'etres humains afin de diminuer 
la migration de ladite composition autour de ladite de zone ou des levres. 

30 

16. Utilisation selon la revendication 15. caracterisee en ce que ('organopolysiloxane elastomerique est obtenu par 
reaction d'addition et de reticulation, en presence d'un catalyseur, d'au moins : 

(a) un organopolysiloxane ayant au moins deux groupes alcenyle inferieurs en C 2 a C s par molecule ; 
35 (b) un organopolysiloxane ayant au moins deux atomes d'hydrogene lies a un atome de silicium par molecule. 

17. Utilisation selon Tune quelconque des revendications 15 a 16 : caracterisee en ce que I'organopolysiloxane est 
choisi parmi : 

40 - i) les organopolysiloxanes comprenant des motifs F^SiO et RSi0 1 5 et eventuellement des motifs R 3 SiO 0 5 

et/ou Si0 2 dans lesquels les radicaux R, independamment les uns des autres. represented un hydrogene, 
un alkyle, un aryle, un groupe aliphatique insature, le rapport en poids des motifs RgSiO sur les motifs RSiC^ 5 
allantde 1/1 a 30/1 ; 

ii) les organopolysiloxanes insolubles et gonflables dans I'huile de silicone, obtenus par addition d'un organo- 
45 hydrogenopolysiloxane (1) et d'un organopolysiloxane (2) ayant des groupes aliphatiques insatures de telle 

sorte que la quantite d'hydrogene ou de groupes aliphatiques insatures dans respectivement (1) et (2) soit 
comprise entre 1 et 20% mol lorsque I'organopolysiloxane est non-cyciique et entre 1 et 50% mol lorsque 
I'organopolysiloxane est cyclique. 

50 18. Utilisation selon Tune des revendications 15 a 17, caracterisee en ce que I'organopolysiloxane solide elastomerique 
est present dans le melange organopolysiloxane elastomerique/phase grasse pour former un gel homogene dans 
une concentration allant de 0,3 a 40 % en poids. 

19. Utilisation s Ion I'une des revendications 1 5 a 18, caracterisee en ce que la composition comporte au moins une 
55 huile. 

20. Utilisation selon la revendication 19. caracterisee en ce que I'huile est une huile non volatile. 
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21. Utilisation selon la revendication 19 ou 20, caracterisee en ce que I'huile est presente a raison de 5 a 80 %, de 
preference 30 a 50 %, du poids total de la composition. 

22. Utilisation selon I'une quelconque des revendications 19 a 21, caracterisee en ce que I'huile est choisie parmi les 
s huiles hydrocarbonees d'origine animale. vegetale ; les huiles de formule R 9 COOR 10 dans laquelle R 9 represente 

le reste d'un acide gras superieur comportant de 7 a 19 atomes de carbone et R 10 represente une chaine hydro- 
carbonee ramifiee contenant de 3 a 20 atomes de carbone : les hydrocarbures lineaires ou ramifies d'origine 
minerale ou synthetique : les alcoois gras ; les esters et ethers de synthese ; les polymethylsifoxanes lineaires 
liquides ou pateux a temperature ambiante ; les phenyl dimethicones ; les phenyl trimethicones ; les pqlymethyl- 
?o phenyl siloxanes; les huiles fluorees eventuellement partiellement hydrocarbonees et/ou siliconees ; et leurs me- 

langes. 

23. Utilisation selon Tune quelconque des revendications 15 a 22, caracterisee en ce la composition comporte au 
moins une cire choisie parmi les cires hydrocarbonees, fluorees, siliconees et leurs melanges. 

15 

24. Utilisation selon I'une la revendication 23, caracterisee en ce que la cire est presente a raison de 1 a 50 % du 
poids total de la composition, de preference 10 a 30 %. 

25. Utilisation selon Tune des revendications 15 a 24, caracterisee en ce que la composition contient une phase par- 
20 ticulaire. 

26. Utilisation selon la revendication 25, caracterisee en ce que la charge particulate est presente a raison de 0 a 35 
% du poids total de la composition, de preference 5 a 25 %. 

25 27. Utilisation selon I'une des revendications 15a 26, caracterisee en ce que la composition se presente sous la forme 
de stick ou baton, de pate souple ou coulee, ou d'une creme ou d'un gel. 

28. Utilisation selon I'une des revendications 15 a 27, caracterisee en ce que la composition contient, en outre, au 
moins un actif cosmetique ou dermatologique. 

30 

29. Utilisation selon I'une des revendications 15 a 28, caracterisee en ce que la composition se presente sous forme 
d'une composition de fond de teint, de fard a joues ou a paupieres. d'anti-cernes ou de rouge a levres, dans une 
base de soin ou une base fixante pour les levres, d'un produit de soin de la peau ou d'une composition solaire. 

35 30. Procede pour limiter et/ou empecher la migration d'une composition de maquillage ou de soin de la peau ou des 
levres, consistant a introduire dans la composition au moins un organopolysiloxane elastomerique solide au moins 
partiellement reticule. 

31. Procede de traitement cosmetique de la peau ou des levres d'etres humains, consistant a appliquer sur la peau 
40 ou les levres une composition cosmetique telle que definie dans Tune quelconque des revendications 1 a 13. 
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